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@ Hochkonzentrierte, ntehtataubende, feata und leicht vertellbare Pigmentpraparatlon und deren Verwendung. 
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@ Hochkonzentrterte, nichtstaubende. teste und leicht dl- 
spergierbare Pigrnentpr&paraflonen, die - bezogen auf 
(a + b + c)- 

a) 70 bis 95 Gew.-% ein Oder mehrere felnteillge Pig- 
mente, 

b) 5 bia 30 Gew.-% mindeatens eines grenzflachenak- 
tiven Mlttels, das durch Umsetzen von Amlnen der Formal 

in der R C,- bis C.-Alkylen t R f H Oder C,- bis C 4 -Alkyl und 
n 1 bis 5 Oder R Phenylen-1,3, Phenyien-1,4 Oder Diphe- 
nylenmethan-4,4', R 1 - H und n - 1 bedeuten, mtt 
Propylenoxid und dann mit Ethylenoxid erhalten wird (EO- 
Anteil 20 bis 45 Gew.-%; mittlerea Molekufargewicht 4000 
bia 15 000), 

c) 0 bis 5 Gew.-% Wachs und/oder schaumverhutende 
Mittei und 

d) gegebenenfalla weitere in Pigmentpraparationen 
Obiiche Mittei enthaften. 

Die Praparationen eignen sich hervorragend zum Pig- 
mentieren von waflrigen. alkoholischen Oder waBrig-al- 
koholischen Druck- und Lacklerfarben Oder von Druckpa- 
sten fOr den Textildruck. 
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"kochkonzentrierte, nichtstaubende , feste und leicht verteil- 
bare Pigmentpraparatio n und deren Verwendung 

Die Erfindung' bet riff t hochkonzentrierte, nichtstaubende, 
5 feste und leicht verteilbare Pigmentpraparationen und die 
Verwendung solcher Zubereitungen zur Herstellung von wafl- 
rigen Oder wafirig-alkoholischen Druckfarben. 

I Wafirig Oder waBrig-alkoholische Druckfarben enthalten in der 
10 Regel Basen wie Alkalimetallhydroxid, Ammoniak Oder Amine, 
ISsliche Harze, z.B. Kolophonium, Maleinat-, PhthalaWoder 
Acrylatharze , Schellack, Xasein u.a. als Bindemittel. 

Aus der DE-OS 27 29 892 sind feste Pigment zubereitungen 
S bekannt, die feinteiliges Pigment in Carbons S&regruppen ent- 
haltenden Polymeren auf der Basis (Meth) AcrylsSure und 
(Meth)AcrylsSureeiter enthalten." Diese Zubereitungen sind 
far die vorstehend genannten Druckfarben gut geeignet. 

20 Nachteilig bei Pigment zubereitungen der vorstehend genann- 
ten Art 1st, dafi man bei der Herstellung der Druckfarben 
| nicht mehr frei in der Wahl der weiteren Binde- und/oder 

Hilfsmitteln 1st, da nicht alle Bindemittel untereinander 
vertrSglich sind Oder sich in den Eigenschaf ten nachteilig 

2S beeinf lussen kOnnen. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war es, Pigmentzuberei- 
tungen bereitzustellen, welche die Nachteile der Zuberei- 
tungen des Standes der Technik nicht aufweisen. 
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Es wurde gefunden, daS in alkoholischen bis wSBrigen Medien 
universell anwendbare Pigmentpraparationen vorliegen, wenn 
diese - bezogen auf (a + b + c) - 
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'a) 70 bis 95 Qew.Jt mindestens eines feinteiligen Pigments, 

b) 5 bis'30'Gew.* mindestens eines oberf lachenaktiven 
festen Mittels, das durch Umsetzen von Aminen der 
Pormel 



H 2 N-(-R-N-) n - 
w 1 



H CD. 

R J 



C„- Al- 



10 in der R bis C 6 -Alkylen, R 1 = H oder C x - bis 

kyl und n - 1 bis 5 oder R Phenylen-1,3, Pnenylen-1,4 

- 4.v.«« 11 nt t?1 s h und n = 1 bedeuten, 
oder Dipnenylenmethan-4,4 , R * 

zuerst alt Propylenoxid und dann mit Ethylenoxid- erhal 
ten wird, wobei der Ethylenoxidanteil an dem Block- 
15 copolymeren 20 bis 45 Gew.*, bezogen auf das Block- 

copolymere, betragt und das Bloekcopolymere ein 
mittleres Molekulargewicht von 4000 bis 15000 auf- 
weist , 

20 c) o bis 5 Ge*.* eines oder menrere Wachse und/oder 
schaumverhtttende Mitt el und 
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d) gegebenenfalls weitere in Pigmentpraparationen 

tibliche Zusatze 
enthalten. 

Die neuen Praparationen eignen sich hervorragend zum Pig- 
mentieren von wafirigen, alkoholischen oder waBrig-alkoho- 
lischen Druck- und Lackierf arben. 

Die neuen Praparationen sind far die Anwendung in den 
xinterschiedlichsten Bindemittelsystemen sehr gut geeignet. 
So konnen z.B. mit den neuen Praparationen auch Druckf arben 
und Lackfarben pigmentiert werden, die kationische Harze 
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^enthalten. Mit den neuen Pigmentzubereitungen erhS.lt man 
Farben, die farbstarke und brillante F&rbungen liefern. 

Aufierdem zeicimen sich die mit den Pigment praparationen 
5 gemas der Erfindung hergestellten Druck- und Lackfarben 

durch gute Haf tf estigkeit auf den verschiedensten Materia- 
lien wie Polyethylen, PVC und Aluminiumf olie , durch eine 
sehr gute Wasserechtheit der Drucke, durch hohen Glanz und 
andere ausgezeichnete coloristlsche Eigenschaf ten aus. 

Diese Befunde waren aberraschend. Aus der DE-OS 27 29 892 
war bekannt, dafi sich die Mitverwendung von oberflachen- 
aktiven Mltteln zusammen mit Zubereitungen aus Pigmenten 
und Carboxylgruppen enthaltenden Copolymeren in Druck r und 

15 Lackierfarben nachteilig auswirkt, well durch diesen Zu- 
satz die Dispergierbarkeit und der Glanz abnehmen. AuBer- 
dem sollen nach den Angaben in dieser DE-OS mit zunehmen- 
der Konzentration an den oberflachenaktiven Mittel auch 
die ParbstSrke und die Transparenz negativ beeinflufit wer- 

20 den. 

Als Pigmente (a) kommen fur die Zubereitungen sovrohl anor- 
ganische als auch organische in Betracht. 

25 Als anorganische Pigmente sind z.B. zu riennen: Titan- 
dioxld, RuB, Eisenoxide, Bleichromat-Bleimolybdat- 
-Pigmente, Nickeltitangelbpigmente und/oder 
Chrom-III-oxid . 

30 Als organische Pigmente kommen z.B. solche aus der Azo- 
reihe, aus der Reihe der Perylentetracarbonsauredlimide , 
der Phthalocyanine, des Anthrachlnons , der Perinone, des 
Thioindigo, der Dioxazine, der Isoindolinpigmente , der 
Ketogruppen enthaltenden polycycllschen VerDindungen mit 

35 
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'mlndestens 4 kondenslerten aromatlschen und/oder. hetero- 
aromatischen Rlngen und/oder der Metallkomplexe In Be- 
tracht. " 

Die Zubereltungen kBnnen auch Gemlsche aus anorganischen ■ 
und organischen Plgmenten enthalten. 

Als oberflachenaktive Mittel (b) sind solche geelgnet, die 
durch Umsetzen von Aminen der Pormel I 
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H,N-(-R-N-) n -H 
R 



(I), 



in der R C 3 - bis Cg-Alkylen - wobel der Alkylenrest linear 
Oder verzwelgt sein kann - R 1 H oder bl4 C 4 -Alkyl und 
n 1 bla 5 oder R Fhenyien-1, 4, Phenylen-1 , 3 oder Di- 
puenylenmethan-4,4', R 1 - H und n = 1 bedeuten, zuerst mit 
Propylenoxid (P0l"und" dann'mit Ethylenoxid (E0) erhalten 
werden. Das Verhaltnis Propylenoxid zu Ethylenoxid wird 
so gewahlt, dafi das Umsetzungsprodukt 20 bis 45 Gew.% EO 
enthalt und das Umsetzungsprodukt, das ein PO/EO-Blockco- 
polymer 1st, ein mittleres Molekulargewicht von 4000 bis 
15000, vorzugsweise von 11000 bis 15000 aufweist. 

Als Amine der Pormel I sind z.B. zu nennen: Ethylendiamin, 
Diet hy lent riamin, Tri ethy lent etramin, Tetraethylenpent- 
amin, 1,2- und 1, 3-Propylendiamin, Dipropylentriamin, Tri- 
propy lent etramin, Butylendlamln, 1,6-Hexamethylendlamin, 
l,3-Diamino-2,2-dlmethyl-propan, 1,2-, 1,3- oder 
30 1,4-Phenylendiamln , 4 , 4 ' -Diaminodipheny line than oder Ge- 
mlsche dieser Amine. 

Bevorzugt sind Mittel (b) auf der Basis von Ethylendiamin 
und 1,3- oder 1, 4-Phenylendiamln. Von diesen sind 

3S 
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"Mittel (b) auf der Basis von Ethylendiamin besonders bevor- 
zugt, da diese stabile Zubereitungen mit besonders guten 
• anwendungstec'hnischen Eigenschaften liefern. 

5 Die Herstellung der Mittel (b) 1st bekannt. 

Ganz besonders bevorzugt sind wegen der vorteilbaf ten 
Eigenschaften Mittel (b) auf Basis von Ethylendiamln mit 
einem mittlerem Molekulargewicht von 11000 bis 14000 und 
10 einem EO-Anteil von 30 bis 45 Gew.*, bezogen auf das Block- 
copolymere. 

Die Zubereitungen k8nnen als weitere Bestandteile (c) noch 
Wachse, schaumverhutende" Mittel oder Gemische dleser 
« Mittel enthalten. Aufierdem kSnnen die Zubereitungen noch 
geringe Mengen Wasser und weitere in Pigmentzubereltungen 
tlbllche Mittel (d) in untergeordneter Menge enthalten. Die 
Menge an (d) sollte in der Regel 10 %, bezogen auf 
(a + b + c), vorzugsweise 5 % nicht ttberschreiten. 
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Die Mittel (c) verbessern die Oberflache und die Reib- 
festigkeit der Farbungen, verhindern eine mSgllche Schaum- 
bildung bei. der Herstellung der Farben und/oder deren 
Verarbeitung . 



Mittel (d) sind z.B. Mittel die bei der Herstellung. der 
Zubereitungen wie der Disperglerung der Pigmente, der Iso- 
lierung der Zubereitung als Hilfsstoffe angewendet werden. 
Als Zus&tze fflr diese Zwecke sind z.B. Aluminiumhydroxid , 
30 saure Acrylharze und/oder pK-regullerende Mittel wie Puffer- 
substanzen, Sauren oder Basen, z.B. Sulf onsauren, Tri- 
ethanolamin zu nennen. 
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Die neuen Pigmentpraparationen kdnnen nach verschiedenen 
Verfahren in an sich bekannter Weise hergestellt werden. 
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-So kSnnen die Zubereitungen aus Pigment und dem ober- 
flachenaktiven Mittel (b) durch Einruhren, Kneten oder 
Mahlen, z.B. In einer Ruhrwerkskugelmtlhle, im Attrittor, 
in einer Kugelmuhle, einer Sand- oder Perlmilhle in waBri- 
5 gem Medium und anschlieBendem Trocknen in tiblicber Weise 
~ hergestellt werden. Das oberf lacbenaktive Mittel (b) wird 
dabei vor der Dlspergierung des Pigments zugegeben. 

Die neuen Praparationen sind zur Pigmentierung von Pirnis- 
10 sen ftlr die vers chiedens ten Anwendungen geeignet, z.B. zum 
Parben Oder Bedrucken von Papier, Tapeten, Dekorpapleren, 
Aluminiumfolie, Welch- und Hart-PVC, Polyethylen, Poly- 
propylen und den verscbiedensten Geweben, auflerdem von 
Leder und Kunstleder. Mit den Zubereitungen konnen auch 
Druckpasten zum Bedrucken von textilen Geweben hergestellt 
werden. 

Die mit den neuen Praparationen pigmentierten Parben konnen 
nacb dem Tief druck- , Flexodruck-, Siebdruck- und Figment- 
20 druckverfahren, sowie nacb dem Spritz-, Streicb- und Rakel- 
verfahren aufgebracht werden. 

Die Erfindung soli durch die folgenden Beispiele welter 
erlautert werden. Die Telle und Prozentangaben bezieben sicb 
25 auf das Gewicht. 

Die in den Be'ispielen hergestellten Praparationen wurden 
in folgender wafiriger Flexodruckf arbe geprtift: 

30 i. 

20. Telle Pigmentpraparation werden in 

80 Telle Bindemittellosung (Firnis) elngetragen und 30 min 
mit einem Schnellruhrer gerilbrt. 
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-Als Blndemittel wurde ein Gemlscb aus 
47 Tellen elnes Carboxylgruppen enthaltenden Acrylatharzes , 

25 Tellen' Wa-sser, 

25 Tellen Ethanol und 

2 Tellen waSrige AmmonlaklSsung 25 *ig 
verwendet . 



Belsolel 1 
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60 Telle C.I. figment Yellow 1, C.I. Nr. 11 680 und 
15 Telle oberfl&chenaktives Mittel (erhalten durch Umset- 
Z en von Ethylendiamln mit PO und dann mit EO; EO-Anteil 
20 56, mittleres Molekulargewicht 6300) werden unter Zusatz 
von 18 Tellen Wasser 1 Stunde geknetet. Dabei stellte sich 
elne Temperatur von 67°C ein. Das Knetgut wurde zu einem 
Film gewalzt, dann bei 80°C im Umluf tschrank getrocknet 
und gemahlen. 

Die Pigmentpraparation enthalt 80 % Pigment und 1st hervor. 
ragend sum Pigmentieren der unter I angegebenen Flexodruck- 
farbe geeignet. Man erhalt einwandfreie farbstarke und 
glanzende gelbe Drucke auf Papier und auf Aluminiumf olie . 

Belspiel 2 



80 Telle Pigment ruS (BET-Oberf lache 83 m 2 /g) und 20 Telle 
oberflachenaktives Mittel (erhalten durch Umsetzen von 
Ethylendiamln mit P0 und dann mit E0; EO-Gehalt : 40 *; 
fl 12 500) werden nach. dem Zugeben von 200 Tellen Wasser in 
30 elner Rtthrwerkskugelmtthle gemahlen (5 Passagen). 

Die waSrige Dispersion wird durch Spriihtrocknung in ein 
Pulver tlberftthrt. 



0084645 

_ A - Cl.T. 

BASF AMi«ns«s«Uscha« 



_ 8 - 0.2. 0050/35659 



5 



10 



20 



25 



30 



H)ie Pigmentpraparatlon «thllt 80 % Rufi- Mlt der. unter I , 

Aluminiumf olie . 
Beis piel 3 

^00 Telle felntelllges Rohkupf erphthalocyanin Cerhalten 

. g^ war die Temperatur d„ Kn.tgutee «f* ^"^^ 
Dae «u elnem Film gewalrte Knetgut wurde bel 80 ge« 
net und gemahlen. 

Die Preparation enthalt 80 Gew.* Pigment und gibt mlt 
Ple/odrL^en auT Aluminiumrolie farbsta r*e und Blen- 
de blaue Drucke mlt ausgeseichneter Wasserechtbeit . 

Beisplel 4 

90 Telle B -Kupf erphthalocyanlnplgment In Pom dee wagrlgeu 
Prenfcucnene C- 334 Telle, und 10 Telle oberflaeuenattlves 

dae durch umeetsen von gthylendlamln mlt EO und 
"ann m« EO ernalten wurde und dae elnen E0-Ant.ll von 
M * und em mlttl.re. Kolefcularg.wlcht von 8300 auf- 
welet, werden In elner Rttnrw.rfcslcug.lmunl. a ^"^ rt 
C3 Eaeaagen). due der erhaltenen Dlaperelon wlrd die feete 
aLereltung durcn glneprunen In elnen Wlrbelbetttrocfcner 
in Form von Granulaten isoliert. 
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'Die feste Zubereitung enthait 90 % Pigment und ergibt mit 
der unter I angegebenen Flexodruckfarbe auf Aluminium- 
folien und* Kunststoffolien glanzende blaue Drucke. 

5 Beispiel 5 

80 Telle C.I. Pigment Green 7; C.I. Nr. 74 260, 1 Tell 
Siliconentschaumer und 20 Telle Blockcopolymer (erhalten 
durch Umsetzen von "Ethylendiamin mit P0 und dann mit E0; 
10 EO-Gehalt 20 %; H 9 000) werden nach Zugabe von 17 Teilen 
Wasser 1 Stunde geknetet. Endtemperatur : 82°C. Das Knetgut 
wird zu einem Film ausgewalzt, bei 80°C getrocknet und ge- 
mahlen. Die Preparation enthait 80 % Pigment. 

15 In der in I angegebenen Plexodruckfarbe erhalt man auf 
Aluminiumfolle farbstarke, glanzende grune Drucke mit 
guter Wasserechtheit . 



20 
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Beispiel 6 



160 Telle C.I. Pigment Orange 34; C.I. Nr. 21 115 wurden 
in eine LSsung von 40 Teilen Blockcopolymer (erhalten 
durch Umsetzen von Ethylendiamin mit P0 und dann mit E0; 
EO-Gehalt HO %, H 12 500) in 400 Telle Wasser eingertthrt 
25 und m einer Rtlhrwerkskugelmuhle dispergiert (5 Passagen) . 
Die Zubereitung wurde durch SprOhtrocknung isoliert. 

Diese 80 % Pigment enthaltende Preparation gab auf Papier 
im Flexodruck farbstarke orange Parbungen. 
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Beispiel 7 

80 Telle C.I. Pigment Red 48; C.I. Nr. 15 865 wurden unter 
Zusatz von 300 Teilen Wasser und 20 Teilen des in 
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'Beispiel 6 angegebenen Blodccopolymeren in einer RuhrwerJcs-^ 
dispergiert (3 Passagen) . Das Wasser wurde 
durcn Oefriertrocknung entfernt. 

, es wurde ein. 80 » Pigment entnaltende Proration erbal- 
!en die 1- Plexodruc* farbstar*e, glanzende Rotfarbungen 
auf Aluminiumfolie ergibt. 



10 



Belspiel 8 



IS 



20 



an Tei le des in Beispiel 3 genannten Robkapf erphthalo- 
^alins ul: 2 0 Teiie oberfiacbenaktives Mittel Carbon 
durcb Umsetzen von o-Phenylendiamln mlt P0 und J^nmit 
EO EO-Gebalt : 40 ? H 10 500) wurden unter Zusatz von 
E0; E0-Genalt. ge knetet, dabei st*eg die Tempe- 

18 Teilen. Wasser 1 srunae S eKJAC ^ » -' 
lo Teixen einem Film gewalzte 

ratur des Knetgutes auf 86 C. Das zu 

Knetgut wurde bei 80°C getrocfcnet und genxablen. Die 80 
^ent entbaltende Preparation gab im Flexodruc* auf 
Aluminiumfolie farbstarke Blauf arbungen. 



Belspiel 9 

20 Telle oberf lacaena*tlves Mlttel (erhalten durcb Bmset- 
Hn von E^lendlamln mlt P0 und dan. alt E0: 
as lo M fi 12 500) wurden In 200 Teilen Wasser 

™ r den 80 Telle C.I. Pig-nt Red 48 = 1; 0.1. Hr. » 865£ 
sugegeben und die Suspension In emem Attrltor 2 ^tunden 
'eLnlen. Als Hanllcdrper wurden Slllquarsltkugeln 
eln«n 0urcn«esser von 0.6 bis 0,8 . "'^^J^Z 
» slon wurde von den Mahlfcorpern abgetrennt und die Zuberel 
tung dureh Sprtmtroclmung lsollert. 

Die pulverfdrmlge Zubereitung, die 80 * Pigment entbalt. 
ergab auf Aluminiumfolie brlllante Rotfarbungen. 

35 
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^ Beispiel 10 

270 Telle Pigment White 6, C.I. Nr. 77 891 und 30 Telle 
des in Beispiel 9 angegebenen oberf lachenaktiven Mittels 
werden unter Zusatz von Hi Teilen Waaser 1 Stunde ge-^ 
knetet. Das Knetgut hatte dann eine Temperatur von 63 C 
Es wurde zu einem Film gewalzt, bei 40 bis 45°C getrock- 
net und gemahlen • 

Die 90 % Pigment enthaltende Zubereitung 1st staubfrei und 
rieselfahig. Mit der unter I angegebenen Flexodruckf arbe 
werden einwandfreie Drucke auf Papier, Aluminium- oder 
Polyethylenf olie erhalten. 

S Beispiel 11 - 

320 Telle Pigment Red 48:4, C.I. Nr. 15865:4 und 80 Telle 
oberflachenaktives Mittel (erhalten durch Umsetzen von 
Etbylendiamln mit PO und dann mit E0, EO-Gehalt : 20 %i 

20 Ft 7800) werden unter Zusatz von 80 Teilen Wasser 

45 Minuten -geknetet. Das Knetgut hatte dann eine Tempera- 
tur von 68°C. Es wurde zu einem Film gewalzt, bei 40 C 
getrocknet und gemahlen. Mit der unter I angegebenen Plexo 
druckfarbe werden auf Aluminiumf olie farbstarke, glanzende 

25 rote Drucke erhalten. 

Beispiel 12 

400 Telle Pigment Green 7, C.I. Nr. 74 260, 15 Telle Alu- 
30 miniumhydroxid und 85 Telle des In Beispiel 9 angegebenen 
Mittels werden unter Zusatz von. 100 Teilen Wasser ge- 
knetet. Dauer: 1 Stunde; Temperatur 82°C. Es wurde zu 
einem Film gewalzt, bei 40°C getrocknet und gemahlen. 
35 Telle dieser 80 % Pigment enthaltenden Preparation wer- 

35 
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pulsion der folgenden Zusannaen- 
"den in 965 Telle elner Emulsion a 

setzung elngeruhrt. 

flachenaktlven Mlttels, 

5 Telle Ammonia* 25 ^, polymerlsat auf Acrylat- 
50 Telle selbstvernetzendes Poiyme 

baSiS, ,n *t*en wafirlgen Losung elnes syn- 

nefczenden Mischpolymerisats aux 
basis * 

20 

Ta«H spiel 13 

. W 53-1 0.1. Sr. 15 585 = 1 ^ 2° Teile 
80 Telle Fluent Red 53£ Qmsetzung von 

CerfiachenaKives Ut« W» E0 . 0eh alt : 20 *; 

» EtfcylerxdlaMln »lt P0 und dan* ■« »' elner 

l:l-Mlaehung aus Wasser, is v Temp eratur von 

^ und gemahlen. 
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"Beispiel 14 

96 Telle Plgmentrufi (BET-Oberf lache 110 m 2 /g), 21,6 Telle 
des in Belsplel 9 angegebenen oberf lachenaktiven Mlttels 
' und 2 4 Telle Triethanolaoin werden unter Zusatz von 
45 Teilen Wasser 2 Stunden geknetet. Am Ende der Knetung 
hatte das Knetgut eine Temperatur von 55 C. 

Die 80 % Rufi enthaltende Pigmentpraparation liefert In der 
unter I angegebenen Flexodruckf arbe eine Farbe, die auf 
Alumlniumfolle tiefschwarze bochglanzende Drucke gibt. 

Beispiel 15 

40 Telle Pigment Yellow 17, C.I. 21 105 un^lO Telle ober- 
fl&chenaktives Mittel (erhalten durch Umsetzen von 4,4 -Di- 
amlnodiphenylmethan mlt P0 und dann mit E0, EO-Ge- 
half 45 JC; H 11 500) werden unter Zusatz elner Mischung 
aus 4 Teilen Wasser und 4 Teilen i-Propanol 2 Stunden ge- 
knetet. Die Endtemperatur des Knetguts lag bei 50 C. 

Nach dem Einruhren in die unter I beschriebene Flexodruck- 
farbe erhalt man eine Farbe, die farbstarke und glanzende 
Farbungen auf Aluminiumf olie, PE-Folie und Papier liefert. 

Beispiel 16 

80 Telle Pigment Red 48:1, C.I. No. 15 865:1, 3 Telle . 
eines Copolymer is at s aus 60 Teilen Styrol und 40 Teilen 
30 Acrylsaure (Saurezahl 250; M 1000) und 17 Telle des in 
Beispiel 9 angegebenen Mlttels werden unter Zusatz von 
14 Teilen i-Propanol 1 Stunde geknetet, wobei sich am Ende 
der Knetung eine Produkt temperatur von 73 C einstellte. 
Das ilber eine Friktionswalze zu einem Film ausgewalzte. 
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T&ietgut wurde bei ca. 40°C getrocknet und zu elnem grieB- 
fermigen Produkt zerkleinert. 

Kit dleser 80 % Pigment enthaltenden Praparation und der 
unter I beschrlebenen Flexodruckf arbe erhalt man elne 
Farbe, die farbstarke, brillante und wasserfeste rote 
Drucke auf Polyethylenf olien llefert. 

Belsolel 17 



180 Telle des in Belsplel 3 beschrlebenen Rohkupf erphthalo- 
cyanlns und 120 Telle Pigment Blue 27, C.I- 77 510 werden 
gemeinsam mit 75 Teilen des In Belsplel 9 angegebenen ober- 
; flachenaktiven Mittels und 65 -Teilen Wasser 3 Stunden ge- 
Q knetet. Am Ende war die Temperatur des Knetjgutes auf 90 C 
• gestlegen. Das Knetgut wurde zu elnem Film gewalzt, dleser 
bel 40°C getrocknet und gemahlen. 

Die Pigmentpraparation llefert als Flexodruckf arbe auf Alu- 
20 minlumfolle farbstarke, brillante und glanzende rotstichig 
blaue Drucke. 

Belsplel 18 

25 40 Telle Pigment-Violett 27, C.I. 42 535:3 und 10 Telle 

des in Belsplel 11 angegebenen oberf lachenaktiven Mittels 
werden mit 37 Teilen Ethylacetat 1 Stunde geknetet. Am 
Ende der Knetung betrug die Temperatur im Knetgut 40 C. 
Das Knetgut wurde mittels Friktlonswalze zu elnem Film 

30 gewalzt, dleser bei 40°C getrocknet und gemahlen. 

Die 80 % Pigment enthaltende Praparation ergab mit der 
unter I angegebenen Flexodruckf arbe eine Farbe, die auf 
Papier, brillante und farbstarke violette Drucke llefert. 
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"Beispiel 19 

37 r 5 Telle' Pigment Blue 62; 25 Telle Aluminiumhy.droxid und 
10 Telle des In Belspiel 5 angegebenen Mlttels werden mit 
S 23 Tellen Wasser 1 Stunde geknetet, wobei slch eine End- 
temperatur von 53°C einstellt. Das Knetgut wird gewalzt, 
getrocknet und gemahlen. 

Dlese 75 % Pigment enthaltende Preparation ergab elne 
K5 Druckfarbe, die brillante blaue FSrbungen auf Papier 
liefert. 

Beispiel 20 

S 80 Telle Pigment Red 102, C.I. 77 491 und gO Telle des in 
Beispiel 2 genannten oberf l&chenaktiven Mlttels werden mit 
17 Tellen Wasser 1 Stunde geknetet. Dabei stellt sich eine 
Temperatur von 70°C ein. Das Knetgut wird mlttels 
Friktionswalze zu einem Film angewalzt, dieser bei 40°C 

20 getrocknet und gemahlen. 

Diese 80 % Pigment enthaltende Preparation gibt mit dem 
unter I angegebenen Bindemittel eine Druckfarbe, die auf 
Papier und Aluminiumfolie farbstarke gelbbraune Drucke 
25 liefert. 

Beispiel 21 

60 Telle Pigment Blue 15:1, C.I. 74 160 und 15 Telle des 
^9 in Beispiel 9 angegebenen oberf lSchenaktiven Mlttels wer- 
den unter Zusatz von 18 Tellen Wasser 2 Stunden geknetet. 
Die Endtemperatur des Knetguts lag bei 60°C. Das Knetgut 
wurde zu einem Film gewalzt, dieser bei 45°C getrocknet 
und zu einem griesf Srmigen Produkt zerkle inert. 
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- D i. 80 * Fluent entbait.nde Preparation S t In- da» untar 
I 6 „cnrl.b.nen FlaxodruOtfirni. eina ^^V* 
Ai^lnlnmfbllen, auT Polyetnylenf olien und auf Papier 
brlllante blaue Drucke liefert. 

Dureh Einrunran In di. in Baiapial 12 ^J"^*" 
ernSlt man alne Druckpasta, die auf Qaweb.n brlllante 
blaue Drucke liefert. 
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"Patentansprttche 

1. Hochkonzentrierte, nichtstaubende feste Pigmentprapa- 
ration bestehend .aua - bezogen auf (a + b + c) - 

' a) 70 bis 95 Gew.JS oindestens elnem feinteiligen Pig- 
ment, 

b) 5 bis 30 Gew.Z mindestens einem grenzf lachenakti- 
ven Mittel, das durch Omsetzen von Aminen der 
Pormel 

^-(-R-N-^-H, 
R 

In der R C^- bis Cg-Alkylen, R 1 H^oder C x - bis 
C^-Alkyl und n 1 bis 5 Oder R- Fhehylen-1 , 3 , 
Phenylen-1,4 Oder Diphenylenmethan-4, 4 T , R* - H 
und 2i = 1 bedeuten, mlt Propylenoxid und dann mit 
Etfaylenoxid erhalten wird, wobei der Ethylenoxid- 
anteil, bezogen auf das Blockcopolymere, 20 bis 
45 GewvJS betrSgt und das Blockcopolymere ein 
mittleres Molekulargewicht von 4000 bis 15 000 
auf we is t , 

c) 0 bis 5 Gew.5 eines oder niehrerer Wachse und/oder 
schaumverhtttenden Mitteln und 

d) gegebenenfalls weiteren in Pigmentpr&parationen 
Ublichen Mittein. 

2. Pigmentp reparation gem£S Anspruch 1, dadurch gekenn - 
zeichnet , dafi (b) ein Blockcopolymeres mit einem mitt- 
leren Molekulargewicht von 11 000 bis 15 000 ist und 

- der Anteil der EthylenoxidblScke an dern Blockcopoly- 
meren 30 bis 45 Gew.J betrSLgt. 
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-3 PigmentprfLparation gemSE Anspruch 1 oder 2 

^n, e lchnet, da* (b) eln Blockcopolymerisat 1st, 
sicn vom Ethylendiamln ableltet. 



5. 



Piementpraparation gemas den Ansprtlchen 1, 2 cder 3, 
^^^^ daB (a) em feintelliges anor- 

ganisches oder organiscnes Pigment 1st. 

Pigmentpraparation gemaB Ansprtlchen 1, 2 oder 3, 
^fT^Lzeichnet, daE diese als (a) Titandioxid-, 
Elsenoxid-, Bleichromat-Bleimolybdat-, Nickel- 
titangelb- und/oder Chrom-III-oxidpigmente enthalten. 

6 Pigmentpraparation gemaB Anspriichen 1, 2 oder 3, da^ 
S ^44selcbnet, daE diese als (a) P>gmente aus 

" SS Relhe der Azof arts toff der Perylentetracarbon- 
saurediimlde, der ■ Ftt halo cyanine, der Anthrachlnone 
der Perinone, des Thloindigo, der Dioxasine, der Iso- 
tndoltnltgmente, der Ketogruppen enthaltenden poly- 
2C tfcllschef Verbindungen -It mindestens 4 kondensierten 
aromatiscben und/oder heteroaromatischen Ringen 
und/oder der Metallkomplexe enthalten. 

7 verwenduns der Pigment? rSparatlonen gemafl den An- 
7. verwenaun* g ode „ 7 2Um Pigmentieren von *22>- 

23 sprtichen 1, 2, 3, 5, & oae. . * nruck- 

rigen, alkoholischen oder waErig-alkohoxischen Drue* 

und Lackfarben. 
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